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COMPOSITION COSMETIQUE EPAISStE PAR UNE RESINE POLYAMIDE. 



La preseme invention ooncerne de nouvelies compo- 
stTTons epaississantes de phase grasse pour appiicatlons in- 
dustrieiles et plus particulierement pour cosmetiques a 
usage topique. Spedfiquenient adaptee aux besoins de la 
cosmetique, a rexclusion des compositions de sticks deo- 
dorants et anti-perspirants, cette invention peut s'appliquer 
^ tout domaine, oii il est n^cessaire d'utiliser des composi- 
tions epaissies. et notamment dans les domaines de ragro- 
chimie, de t'agroaiinf^ntaire, de la pharmacie. des 
luDrifiants, des piastifiants, de la d^tergence. 

L'invention concerne toute composition contenam une 
phase grasse et un epaississant de phase grasse. caracte- 
ris^e par le fait que ledit Epaississant est une r^sine poiya- 
mide soiut}ilisee dans un soivant de type ester d'hydroxy- 
acide. particulierement dans un ester d'acide l2-hydroxys- 
tearique et / ou d'acide maiique. 

Jusqu'd prteent, le ph^nom^ne d'insoiuDillt^ des r^si- 
nes poiyamides. utilisables comme agent epaississant dans 
les preparations etait un frein d Tutilisation de teis poiyme- 
res; aussi la Demanderesse a d^couven que cenains soi- 
vants polaires, teis que les esters d'acides hyoroxyies et 
mieux d'alpha-hydroxyacides (AHA) offraient des proprlet^s 
soiubriisantes bien superieures a ceties de certains acides 
ou alcoots gras liquides. mats egaiement et de ta^on inat- 



tendue. pouvaient generer en presence de certaines tone- 
tions acides. un pouvoir de gelification jamais rencontrd 
jusqu'aiors. 
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La presente invention conceme de nouvelies compositions epaississantes de phase grasse 
pour applications industhelies et plus partjcuiierenient pour cosnoetiques a usage topique. 
Spedftquennent adapts aux besotns de la cosmetique, a rexdusion des compositions de 
5 sticks deodorants et antkperspirants, oette invention peixt s'appliquer a tout domaine, ou il 
est necessaire d'utitiser des compositions ^paissies, et notamment dans tes domaines de 
i'agrochlmie. de ragroalimentaire. de la pharmade, des lubrrfiants, des plastifiants. de ta 
detergence. 

L'utilisation de cette composition s'avere particulierennent int^ressante dans la preparation 
10 de produtts de soin et/ou de maquiliage et dans des preparations destinees d ia photo- 
protection de la peau et/ou des cheveux contre le rayonnement ultraviolet (compositions Ch 
apres denommees plus simptement compositions anti-solaires). 

De maniere g^nerale. H est frequent de trouver des phases grasses epaissies dans les 
15 produits cosmetiques, et pius pr^dsement encore dans le cas des sticks, des rouges a 

levres, des deodorants, dans tes gels solaires et gels de soin et dans certaines emulsions. 

Habrtuellement, les agents epaississants de phases grasses utilises sont des ores 

naturelles ou synth^tiques, et autres epaississants potymehques, mais egalement des 

charges de type bentone ou silice. 
20 L'interet d'utiiiser de tels composes est d'augmenter la stabiltte, tout en apportant de 

I'onauosfte aux Emulsions, et 6galement d'eviter les phenomenes d'exsudation des huiles 

dans le cas de compositions solides. et plus particuiierement dans les formulations de sticks 

ou de rouges d (evnes. 

L'inconventent de oes dres et charges est d'opadfier et de nr^atifier les connpositions. 

25 

L'invention se rapporte e ia mise en oauvre d'un epaississant de type resine polyamide. et 
notamment de resoudre les probtenrtes de solubilisation de ces polymeres dans des solvents 
spedatement approphes, permettant ainsi d'obtenir des compositions de phases grasses 
stables, et de preference transparentes ; lesdits soh/ants sont constitues d'un ou piusieurs 
30 esters d'hydroxy-acides et/ou d'alpha-hydroxyaddes (AHA), conferant ainsa aux 
preparations des proprietes de toucher et d'aspect satisfaisantes. 

Le pouvoir geirfiant des r6sines potyamides d'acides gras polymerises, de type dimere. et de 
diaddes cartoxyliques est largement decrit dans Tart anterieur, et notamnrwnt dans les 
35 preparations de bougies transparentes. 
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Les brevets US 3.645.705. 3.819.342. 4,449.987 dAcrivent rufflisation de resines 
pclyamides. cemmercialement disponibles sous la n««,ue VERSAMID de la soa*te 
HENKEL CHEMICAL CORP'ORATON.IWIIhnesota. et leor proced* d« mise ervceuvre. 
L'utillsation d'un solvant approprie poor les «sines pclyamides. et notamment d'un solvant 
de type acidegras.alcoolgras est a la base deces inventions. 

Plus recemmeni le brevet US 5.882.363 enseigne I'utiiisation d'este^ daade 12- 
hydroxystiarique comme solvant de, rtsines pclyamides. egalement pour la rtal«ation de 
bougies transparentes. 

Le b«vet US 5.500.209 de la scdete THE MENNEN COMPANY. ^"^^^ 
.•utilisation de resines pclyamides de type VERSAMID et/o« UNI-REZ de la soa*t* UNION 
CAMP CORPORATION, comme bases gelifiantes mises en cbuv« dans un systeme solvant 
et ccsolvant de type alcod polyhydrique. spWfiquemwtt pour la r*ali«iton da 
composifionsdiodorantesetanti-perspirantes. 

Tout rtcemment les brevet, US 5.874.069. 5.783,657 et 5.998.570 en«.^nent la 
prtpa^ticn et I'utilisation de resines polyamide, modifiies. avec des tonctions sflicones. ou 
avec des tem^naisons ester (ETPA). afin d'augmenter la solubiW* de ces dites re,.nes. et 
d'*vlter ainsi le recoura a des solvants s4leeiionn*s. 

La prisente invention vise 6 rteoodre les problimes de sciubiiit* des risines pclyamides 
largement d*crites dan, les applications d-dessus. Ainsi. i la suite de reche,*es de 
ncuveaux solvants. autres qu'*voques dans les brevets ci^essus. la Oemande^sse a 
maintenant dicouvert. de fa^on inattendue et suT,renante. que les esters dalpha- 
hydroxyadde,. et plus particulierement de Padde malique. constituent de, solvants 
25 partioiliirement remarquables pour assurer la transparence, mais aussi la 9lrt1cat«,n des 
resines polyamides. 

Le, «sines pclyamides sont obtenues par reaction de condensation ent« des diamines et 
des addes gras polymifis*. et/ou des diaddes carboxyliques. Principalement utiTsees dans 
30 le domaine des colles therniofusiWes, les diamines de formule generate H^N-R-NH, 
prtsentent le plus souvent deux fonctions amines primaires. et une nombre d'atcmes de 
caibone lin^aires. etfou cydiques et/cu ramifies, compris entre 2 et 36. 



20 



35 
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Des exemples de diamines, commercialement disponibies et sans limitation pour les formes 
lineaires sont: r^thylene diamine (EDA), ia propylene diamine (1-3 PDA), ia butylene 
diamine, la pentamethylene diamine. I'hexa methylene diamine (HMDA), I'octamethylene 
diamine. 

5 Egalement et toujoure dans te cadre de ia synthase de ces r^stnes polyamides, d'autres 
diamines non lineaires, egalement laroement disponibies d T^cheye industrielle. offrent des 
proprietes ^paisslssantes tnes interessantes. 

De maniere non exhaustive, ii s'agit de diamines ramifiees et/ou cydiques, y comprls 
aromatiques, et conoement des produits connus en soit sous te nom de ; dimere diamine 
10 (C36). 1-2 propyldnediamine (1-2 PDA), 3-m6thyi pentamethylene diamine (MPMDA). 2.2.4- 
trimethyl hexam^thytene diamine (TMHMDA), neopentyWiamine. 

Plus spedfiquement, des diamines cydiques, non forciment primaires. utDisees dans ia 
fabrication des rtsines thenrofusibles sont connues sous ie nom de ; piperazine (PIP), N- 
aminoethyipipcrazine (NAEP). 1,3-di 4 piperidyipropane, isophorone diamine (IPDA). 1-2 
15 diaminocydohexane, metaxylid^nediamine (MXDA). 4-4*diaminodicydohexylm6thane. 4-4*. 
diaminophenylmethane, 

Egalement d'autres diamines modifi^es apportant un effet plastifSant des r^sines, sont 
commerdalement disponibies sous Ie nom de JEFFAMINE de la sod^t* TEXACO 
(Houstorv-TEXAS), diamines modifiees oxyde d'cthyi^ne, ou oxyde de propylene. 

20 

Les r^sines polyamides sont d'une maniere g^n^rale des pnoduits obtenus par reaction de 
diamines avec des diaddes. Les diaddes utilises pour ia synthese de resines polyamides 
peuvent *tnB d'origine d'addes gras pofym^hsis (addes dim^res) et/ou des diaddes 
cartoxyllques. 

25 

Les addes gras polyn^ris^s, encore appel^s addes dimeres sont bien connus de Tart 
anterieur, et pr^par^s d partir de sources naturelles d'addes gras polyinsatures d'huiles 
vegetales. et sans Umltation. de lin. de bois, de ridn, de colza et preferentieliement de tall-oil 
(puipe de bois) ou de soja. Cette reaction de polymerisation d'addes gras contenant 18 

30 atomes de carbone transfomie ces mono-acides majoritairenrwnt en diaddes contenant 36 
atomes de carbone. Ces addes gras polymerises, commerdalis^s prindpalement sous les 
marques UNIDYME de la sodcte ARIZONA CHEMICAL, EMPOL de la sod^te GOGNIS 
CORPORATION. PRIPOL de la sodete UNIQEMA, sont pr6sent6s sous des fofmes 
insaturees ou hydn>genees. Dans Ie cadre de cette invention, les formes purifiees. distill^es 

35 et hydrog^nees. de type PRIPOL 1006. PRIPOL 1009 ou EMPOL 1008 sont pr^f^r^es. et 
surtout dans Ie cadre de preparations cosmetiques. afin d'assurer une meilleure stabit'rti d 
roxydation, mais aussi une plus faible coloration des resines. 
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Les diaddes carto)ryliques de formula o^n^rale. HOOCR-COOH contiennent un nombr* de 

csitone. lineaires, cycfiques ou-ramifte$. gen*ralemefrt compos entre 2 et2-1. 

Les melhodes de prtparation de ces diaddes sent bien connues et sont d'une maniere 
5 generale, largement disponibles d I'ichelle industrielle. 

Les diaddes les plus reprtsentatifs rtpondent au nem de ; oxalique. glutarique. malon.que. 

sucdnique. maieique. fumarique. adipique. trimethyladipique. subWque. azelaique. 

sebadque. dod*caned.6ique. pimellque. adde 1-4 cydehexanedlcaiboxyyque. phtalique. 

ter«phtalique. IsophtaBque. addes naphtalene dicarboxyHques. et plus rarement faode 
10 eicosanediolque et sous forme ramifiee I'adde S^thyl octadicanedloTque. ou I'aade C21- 

dlcart,oxy«que. Les diaddes les plus frequemment utHisAs presentent de 6 i 12 atomes de 
^ carbone. tels que I'adde adipique. I'adde sebadque, ou I'adde dod*canedioTque. 

Lors de la preparation des risines. et tfune maniere genirate. les diaddes carboxyliques 

sont combines aux addes dimeres d hauteur de 5 % et plus, afin de modifier les propnetes 
15 rt^logiques des resines. notamment en augmentant aignificatlvement la durete et le point 

de ramollissement 

un autre type d'adde pouvant intervenir avantageusement dans la synthise des resines 
polyamides sont les mono^ddes carboxyfiques. encore appeMs monomeres dans le cadre 

20 de la preparation de oes polymeres. 

II s'agrt et de mani*.e non exhaustive, d'addes gras (C8 i C22) insaturis ou non. tels que 
les addes gras de tall^il. de soja. I'adde caprique. laurique. ol6ique. stearique, isosteanque 
mais egalement des monc^addes d'origine synthWque {C1 4 C12). tels que I'aade 
benzoique. heptanoique. ethylhexanoique. isononanolque. propionique. acetique. formK,ue. 

25 L'int*r6t d'utiliser ces men<Hidde$ lors de la preparation des resines polyamides est de 
regular la visccsit*. et d'agir ainsi sur la fluidW et le point de ramolKssement de la res.ne 
finale. 

un example de resine polyamide bien connu du monde industriel est le nylon W, produH de 
30 condensation de Padde adipique et de I'hexamethylene diamine (nom INa= NYLON 66). 



35 
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EXEMPLES DE SYNTHESE DE RESINES POLYAMIDES 

Comme mentionne d-dessus, et largement d^crite dans I'art anterreur, ia synthese de 
5 resines potyamides est le r^sultat d'une reaction de condensation entre des diamines et/ou 
de potyamines, et des addes gras polymerises combines ou non i des diaddes 
carboxytiques. 

Exempie EPA>1 

10 

EPA ou Ethylene polyamide : produit de condensation d'adde dimere avec I'^thyldne 
diamine ou EDA. 

Les composants d-dessous, charges dans un readeur en verre adapts, sont chauffes sous 
azote a 130- 140 X pendant 2 heures, puis progressivement Jusqu'a une temperature de 
IS 200 - 210 *C. Cette temperature est maintenue pendant 1 H 30 & 2 heures. 

Cette rsactfon est orientee de maniere a obtenir une nesine a temvnaison amine, selon la 
composition suivante : 

% equivalent M.W 
UNIDYME14 100 572 

20 Ethylene diamine 120 60 

Le produit de condensation obtenu est une resine transparente. dure et cassante. de 
couleur ambr^ (6 gardner), d'odeur }egerenr>ent amin^ (indice d'amine = 25), de falble 
actdite libre (indice d'adde - 2,1). ayant une viscosity (150 *C) de 2,7 Pa.s. et un point de 
25 ramollissement (C & B)* de 102*C. 

*La m^ode standardis^e du Cup-and-Ball, pour la otesure du point de ramollissenr»ent 
selon la nom>e ASTM D 3461-97 est pa/fartement adaptee a ce type de polymere. et se 
rapproche le plus, d quelques degres superieurs de la valeur du point de goutte, plus 
30 sptoTiquement utilise pour caracteriser les dres naturelles telle que la dre d'abeille. 



35 
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Pnemole EPA>2 

EPA ou Ethylene polyamide : produ« de condensaton d'acide dim*« avec l-EDA. et * 
5 terminsison adde 

LB procedure de syntr,e« selen rexemple EPA-I e« appliqu*e dan. les cendltiena 
suivantes : 

jQ % equK/alent M.W 

EMPOL 1008 110 582 

' Ethylene diamine 100 60 

15 Le p^doit de condensation obtenu est une r^sine transpa«nte. dure et ^^^^'^^^^ 
coir (1 ,8 ganlner,. de fait,.e odeor (.ndi« d'amine = 0.5). d'acidit. ..bre -V-- J^" « 
d-acide 1 118). ayant un. viscosit* (150 X) plus *levee de 11.5 Pa.s. et .>,ec un po«,t de 
fBmollissement (C & B) de 108.7 'C. 

20 f-»*iTii>lB EPA-3 

EPA Ethylene polyamide : produit de condensation d'acide dim*re avec rEDA. et 4 
terminaison adde 

25 L. procedure de synthase selon rexempte EPA-l est appliquee dans les conditions 
suivantes : 

% equivalent 

PRIPOL1009 113 
Ethylene diamine 100 

Le produit de condensation obte resine transparent.. '^"•^•^-"•'^•JVnr 

cou eur (2.1 flardner). de faible odeur (Indic. d'amine « 0.4). d'addit* 1.bre moyenr« (lnd«. 

=19) ayant une viscosit* (150 X) de 3.6 Pa.,, et avec un point de «molfissement 
(C&B)de 104 'C. 

35 
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Exemple HPA-1 

HPA ou Hexamethylene potyamide : produit de condensation d'adde dimere avec 
I'hexamethyl^nediamtna ou HMDA, at a tarminaison ao'de. 



La procedure de synthase salon I'exempte EPA*1 est appliquee dans les conditions 
suivantes : 
10 % equh/alent 

EMPOLIOOe 110 
Hexamethylene diamine 100 



Le produit obtenu est une reslne transparente, soupie, de faible couleur ( < 2 gardner), de 
15 faible odeur (indice d'amine s 1 ), d'addtt6 libra moyenne (Indioe d'adde « 17 ), ayant une 
viscosity (150 X) de 6 J Pa.s, et un point de ramoilissement (C & 6) de 88 'C. 

Exemple HEPA 

20 HEPA copolyamide : produrt de condensation d'adde dimere et de diadde avec EDA et 
HMDA, en conditions sto^chiom^triques 



La procedure de synthese selon i'exemple EPA-1 est appttqu^e. dans les conditions 

suivantes : 

25 % equivalent 

PRIPOL 1006 80 

Adde adipique 10 

Ethylene diamine 60 

Hexamethylene diannine 40 

30 Acide deique 10 



Le produit obtenu est une rtsine transparente, collante et extr§mement soupte, de faible 
couleur ( < 2 gandner). inodore (Indice d'amtne 1.2). de faible addit6 libra (Indice d'adde 
3,8). ayant une viscosKd (190 *C) de 3,1 Pa.s. et avec un point de ramoilissement (C & 6) 
35 de 98 *C. 
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Comme mentionnes precidemment les addes hydroxyles ou hydroxy-acides, produits 
d'origine naturelle. majoritairement obtenus a partir d'huile de ricin et dc scs derives, sent 
bien connus de Thomme de Tart et impendent aux noms d'adde ridnol^ique. d'adde 12- 
hydroxystearique (fonne hydrogenee), et plus farement d'adde 9 -1 1 dihydroxyst^arique. 
5 De par ieur groupement hydroxyle, les esters de oe type d'addes gras et d'alcools gras 
contenant de 2 a 30 atomes de carbone, preWrentiellement de 2 d 18. et prindpaiement 
sous forme liquide, tel que I'hydroxyslearate d'octyle commerdaHse sous ie nom de 
Crodamol OHS ou de Widcenol 171. offrent de bonnes propriet6s solubilisantes mais aussi 
geliftantes des r6stnes polyamides. 
10 Ces esters de derives du ridn sont vendus par les sodetes ATOCHEM, CASCHEM. 
BERNEL. CRODA. ALZO CORPORATION. 

Egalement mentionnes, et ^ la base de rinvention, les solubilisants de type esters d'alpha- 
hydroxyaddes (AHA) sont commerdalises par ies sodetes ENICHEM. ALZO, NISSHIN OIL 
15 MIUS. CRODA. MORFLEX. BERNEL. SILTECH. Ces esters d'AHA sont largement connus 
et utilises dans les preparations cosmetiques pour leurs propri6t^s ennollicntes, et se 
prescntent sous une forme liquide ou soltde. 

La structure de ces fonctions AHA les plus rencontrees rtpondent aux formulas suivantes: 



20 



25 



R, R' 




1 1 

ROOC-CH-C-COOR 


ou R2-CH.COOH 


OH 


OH 


Avcc : 




Rl = H, R'« H: acide malique R2 = 


H : adde glycolique 


Rl = OH R*= H : adde tartrique R2 = 


CHs : adde lactique 


Rl = a R*= CHj-COOR : addc citrique 



30 

D'autres fonctions addes d'origine synthetique, tel que Tadde 2-hydroxylaurique peuvent 
etre egalement utilisees. 

Dans Ie cadre de I'invention, les fomnes liquides et prindpaiement d'alcool d chaines courtes 
et moyennes, lirt^aires ou ramifiees seront pref^rees. 
35 Les esters de radde lactique. de I'acide tartrique et plus particufienement de t'adde malique 
r^pondent a oe critene de solubilisation. 
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Les dieste^ d' AHA. et d. mani^m nen exhau«J«. fs composes tels qu. tam.te d d. 
C12A:13 (COSMACOL En,.1e^«e.e d.Cl2/C13 (COSMACOL EMI). ,..^a.a e de d 
C12/C15 et malate de dioctyte (CERAPHYL 45. DERMOL DOM) r^pondent a cette 
5 invention. 

La fonne solide du tartrate de di.C14/Cl5 (COSMACOL ETL). moins appropri*e dan. le 
cad« de .-invention, peu. «tre utIHsee convne «.5oK,ant eu en me^n^e avec une forme 
,Mde d-ester tfAHA. te. cue .e .ctate d'octyle. .aOate de C12/C13, ^^^'J ^^^^^ 
,0 Ite de .au^.. .ctate d.»sost.ary., .aetata d-o^.dodacy.e. ^ 
di^12C13. crtrate de triethyte. atra.. de tncapryVL. atrate de tnC12-13. atrate de 
* triisocetyle, Citrate de trioctyldod^cyte. 

Ces esters d'alpha^ydroxyaddes (AHA) peuvent reprtsenter Juaqu'^ 99 % de la phase 
15 gmsse. et peuvent 6tre utifises seals ou en melange, avec ou sans co-solvants. 

Les ccsolvant, de type alcooU ou adde. flr... de pr*f*rence Hquidea. « 
Uhydrique. viennent computer avantageuaan^nt des so^^ants comp..b..a .vac 

.0 :::::s::zZr.s ou ran... . ....^ ^^^-^^ - - 

es ^coo,s de Guert,et. contenant d. 8 a 36 atomes de crtK,ne. 

24. seront presents a miaon da 0.5 * 40 % en poid. par rapport . .'ensamb.. d. .. 

ces aLote gras sont commerda«sas par tes sodetes CONDEA ou COGN.S sont le nom d 
25 Isofol ou d' Eutanol. 

Les c^solvants de type alcool polyhydriqu. contiennent de 2 a 12 atome de -tones et 2 
a 8 groupements hydroxytes. et sont present a «.on de 0.5 a 40 % en po.s par rap^rt ^ 
ren«m«. da U. con,pos«lon. et de pr^farance de 1 . 20 %. .1 .ag. P" 
30 gvcols et de pratarence. sous fonne de diols. teU. que .e propylene gtycol. buty^n. 
glycot. le dipropylAne glycol, le pentylene glycol. I'hexylene glycol. 

Jusqu-4 present, la phAnomene d-insolubilit* des r«sines polyamides. utiUsabtes comme 
agl aplississant dan, las preparations etal. un train a rutl«sabon de tels P^'^-^- 
35 laDemanderessaa ^e-vert que certains sonants polaires tels que te, e«^^^^^^ 
hydroxyies et mieux d'alpha-^ydroxyaddes (AHA) offraient des 
bien supariauras k ceBes da certain, addes ou a.»ols gras Hquides. ma.s egal«nant at da 
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-Q^lificaBon jamais «ncontreius<,u.ater "^'^ 

De plus, comparativement a certains epaiss^ssants d'huile connus, ta quantite de resine 
potyamide necessaire a la g^lrfication est trds faibie ; ^ partjr de 0,15 %. 
Dtune maniere g^nerale, ia concentration en r6sine polyaniide presente dans ies 
5 formulations est de 0,5 d 50 % en poids par rapport au polds total de la composition, et 
pr6f^rentiellement de^l A 20 %. 

II en rtsulte des fomiulations de gels anhydres tout d fait acceptables d'un point de vue 
cosni^tique. en temne de glissant et de toucher non gras. 

10 A trtre comparatif. quelques resuttats sont donnas dans Ies tableaux suivants : 



RESINE 
POLYAMIDE 


Infhience de la fonction solvant 


2-Octy1 butanol 


Acide isosteanque Lactate de 
C12/C15 


Example EPA-2 
A 0,2 % 


Uquide transparent 


Liquide transparent 


Liquide transparent 


SolubiEt^ 




Peu solut>le 


♦♦♦♦ 



RESINE 
POLYAMIDE 


Influence de la fonction acide du solvant 




Malate de 
di^12/C13 


Lactate de Tartrate de 
C12/C13 dHC12/C13 


Hydroxysliarate 
d'octyle 


Exemple EPA-2 
(A 0.15%) 


Gel «pais 


Liquide 


Liquide visqueux 
oollant 


Gel ^pais 


SolubiM 




++++ 






Transparence 










Viscosity A 25*C (cos) 


Gel 


30 


220 


Gel 


Invention 
Polyamide i 10 % 
Pofyamide A 30 % 


Gel Base N*1 
Gel Base N^ 




Gel Base N*3 


Gel Base N«4 



15 

Ces gels transparents encore appeles « base gel » pourront servir de base epaisstssante a 
toute composition oosm^tique. 
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CBS rtsutets demontrent dair^ment I'effet b*nefique spporte par la prtsenee de la fbnrton 

hydroxy-acide eVou alpha-hydroxyadde en tant que sCubiisant. ma« ^element et de 

faconinattendue.enlantqu'aflentQ^rifianttfesrtsinespolyaiwdes. 

Tout comme la structure de la diamir,e utiBsee pour la syr^these de la resine potyam.de la 

longueur et le type de ramification de la chalne alcoci des ester, d'hydroxy-aodes eVou 

d-alpha^droxyaddes ent une forte influence sur la cristaOinit* du gel final. 

Cette d«couverte essentieBe est a la base de la prisente Invention. 



POLYAMIDE i 


Inflirf nr^ de la chaine alcool du solubilisant 


i 


Malate de 


Malate de dh 


CItrBte de triethyle 


! 


dioctyle 


isostearyie 




4 

Exempie EPA>2 a 5 % 


Gel epais 


Gel epais 


Peu soluble 




transparent 


opaque 


opaque 


Cfistallinrt^ 

Invention 
Potyamide a 20 % 


Gel ciistallm 


Get opaque 


X 



10 



Au regard de ces resultats. il apperalttres netlement que les chalnes d'alcool gras mmittes 
ou lineaires de ces esters soKibilisants. sont de pr*f6rence courtes ou moyennes et ont une 
forte influence sur la cristallinitA du gel final. 

15 Cyautres caracteristiques. aspects et avantages de la presente invention apparaltront i la 
lecture de la description detaMie qui va suivre. 

Ainsi conformiment * fun des objets de la presente inventon. 11 est maintenant propos* de 
nouvelles compositions cosmitiques, en particulier des produits de soins et de maquillage. 
20 des p^parations anti-solaites. qui sont caracterisees par le fait qu'elles comprennent. dan. 
un support cosmetiquement acceptable, une r*.ine polyamide et au moin. un ester 
d'hydroxynidde et/ou tfalpha-hydroxyadde. i tit« de solubilisant. seul ou en assooabon 
avec un ou plusieurs co-soK^ants. 

25 La presente invention a igalement pour objet I'uflisation de telles compositions pour la 
fabrication de compositions cosmetiques destinees S la protection de la peau et/ou des 
dieveux centre le layonnement ultraviolet, en particulier le rayonnenwnt solaire. 
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De nombreuses compositions cosmetiques destinees i la photoprotection (UV-A et/ou 
UV-B) de la peau ont 6te^ropos^es a ce jour. 

Ces compositions anti-solaires se pr^sentent assez souvent sous la fonne d'une Emulsion 
de type huile-dans-eau (H/E) ou eau-dans-hui)e (E/H). eau-dans-huilfr-dans-eau (E/H/E) ou 
5 huile-dans-eaihdans-huile (H/E/H) ; c'est k dire un support oosmitiquement acceptable 
constitue d'une phase continue dispersante et d'une phase discontinue dispers^e. qui 
contient a des concentrations diverses, un ou piusieurs ftHres organiques classiques 
lipophiies et/ou hydrophiles, capables d*absort>er selectiventent les rayonnements UV 
nodfs ; ces filtres (et leurs quantit^s) etant s^lecbonn^s en fonction de Tindioe de protection 
10 recherche. Enfin, et toujours selon un mode pref6r6 de realisation de la prisente Invention, 
le support cosnri6tiquement acceptable dans lequel se trouvent contenus la risine 
potyamide et le, ou les esters d'hydro^acides et/ou d'aipha-hydroxyaddes, peut itne une 
emulsion simple de type H/E ou E/H. ou multiple, mais eQalenr>ent une forme anhydre. 

15 Aussi, d'autres fomnes de presentations particulidnement efficaces dans le domaine de la 
protection anti-solaire sont les hulles seches et mieux encore teur forme ^paissie. D'une 
mani^re generate, les filtres les plus utlis^s. et aussi les plus efTicaces sont de nature 
lipophiies, et le fart de les fonnuler et de les presenter sous forme de gel huileux renforce 
ieur actrvrt^ (cf. les r^cents travaux sur les € oltogels ». poster Session P84, Congr^s 

20 IFSCC-Berlin 2000). 

Un autre avantage de Tennptoi de ces esters d'alpha-hydroxyaddes, est dans le cadre des 
compositions anthsolaires, d'apporter un pouvoir sotubiitsant sup^rieur des filtres organiques 
solides. Cette propri^t^ est bien connue de I'homme du met>er et est largement decrtte dans 
25 t'art interieur. 

11 s'avere qu'un grand nombre de filtres UV parbculierement interessants, de part leur 
pouvoir photopnotecteur, et largement utilises a ce jour, sont constitues notamnr>ent par la 
2,4,6-tris p-{2*-6thylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino-1,3>tria2ine, le 4-(ter-butyI) 4'-methoxy 
dtbenzoylm^thane. la 2*hydroxy 4-methoxy benzoph^none, et le 3-(4'-methylbenzylidene)- 
30 camphre. 

II s'agit de filtres lipophiies, fortement actifs dans ruv-B et/ou I'UV-A, mais qui presentent la 
particularity et aussi ie d^savantage d'etre soNdes a temperature ambiante. De oe fait leur 
utilisation dans une composition cosmetique antHsotaire implique certaines contraintes au 
niveau de leur fonmutation et de leur mise en oeuvre. en particulier loraqu*il s'agit de trouver 
35 des solvents permettant de les solubiliser correctement. 

A oet egard, on fait aujourd'hui appel a des huites ou a des melanges d'huiies con«ctement 
choisis, dont les esters d'AHA et/ou les esters de I'adde saHcylique (beta-hydroxyadde). 
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Les compositions cosm^tiques selon Tinvention peuvent contenir des filtres uttraviotets. En 
effet et tout d*at>ord. ces demiers fiitres pr^sentent dans les esters a'AHA, des sotubilHte 
relatrvement eievees, et en tout cas nettement superieur k celles qui sont obtenues avec 
5 tous les autres solvents usuels utilises a ce jour, ce qui permet, d quantity egale de sotvant. 
de mettre en oeuvre des quantitds plus iniportantes de fiitres. 

Les composrtons selon rinvention peuvent egalement contenir des agents de bronzage 
et/ou de brunissage artifidels de la peau (agents autobronzants), tela que par exeniple. des 
10 derives de la tyrosine ou de la dihydroxyacAtone (DHA). 

^ Les compositions cosm^tiques selon rinvention peuvent encore contenir des pignients ou 
bien encore des nanopigments (taitle moyenne des parbcules primaires: gen^ralement entre 
5 nm et 100 nm. de preference entre 10 et 50 nm) d*oxydes m^talliques enrobes ou non 

15 comme par exemple des nanopigments d*oxyde de titane (amorphe ou crlstaltis^ sous forme 
rutiie et/ou anatase) de fer, de zinc, de zirconium ou de cerium qui sont tous des agents 
photoprotecteurs bien connus en sol agissant par blocage physique (rafiexion et/ou 
diffusion) du rayonnement UV. Des agents d'enrobage dassiques sont par aHleurs ralumtne, 
les silicones et/ou )e st^arate d'alumintum. 

20 

Les compositions de rinvention peuvent comprendre en outre des adjuvants cosmitiques 
dassiques notamment choisis parmi les corps gras. les solvents organiques. les 
^paississants ioniques ou non ioniques, les adouossants. les antioxydants, les opadfiants. 
les stabilisants. les Emollients, les silicones, les a-hydroxyaddes. les agents anti-mousse, 
25 les agents hydratants, les vitamines, les parfums, les consen^ateurs, les tensioactifs, les 
charges, les s^uestrants, les polymeres, les propulseurs, les agents alcailnisants ou 
addffiants. les colorants, ou tout autre ingrMient habrtueUement utilise en cosm^tique. en 
particulier pour la fabrication de compositions anthsolaires sous fonme d'Emulsions. 

30 Les corps gras peuvent dtres constituEs par une huile ou une dre ou leurs melanges, et Bs 
comprennent egalement les addes gras, les alcools gras et les esters d'addes gras. Les 
esters d'addes gras peuvent etra d'origine veg^tale (coco, palme), ou d'origine synth^tique 
tels que les esters d'adde n6opentanoique. heptanoTque, ethylhexanoTque. isononanoique, 
beraotque, trimEllttique, sattcylique. 

35 Les huiles peuvent 6tres choisis parmi les huiles animates, v^gitales. minErales ou de 
synthase et notamnr)ent parmi I'huile de vaseline. Phuile de paraffine. les polybutines et 
polyisobutenes hydrog^nes, les huiles de silicone, volatiles ou non. les isoparaffines, les 
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poly-a-olefines, les hufles fluortes et perfluortes. De mdriie. les dres peuvent *tres choisies 
parmi les cires anttnales, fossiles, v6g6tales. minirales ou de syniMse connues en soi. 
Pami (es solvants organiques, on peut cHer les alcools et potyois infdneurs. 
Les epaississants_compl6mentaire^ choisis notamment parmi les 

acides potyacryliques reticules, les gommes de guar et celluloses modrfiees ou non teiles 
que la gomme de guar hydroxypropylte la m^thylhydroxyethytcellulose et rhydroxy«^)ropyl- 
S m^thylcelluiose. 

Les compositions de r invention peuvent etres prepares selon tes techniques bien connues 
de rhomme de Part, en particuiier celtes destinecs d la preparation tf^mulsions de type H/E 
ou E/H. Cette composition peut se presenter en particuiier sous fonne d'imulsion. simple ou 

10 complexe (H/E, E/H. H/E/H ou E/H/E) telle qu'une creme. un lait. un gel ou un gel cr^me. 

^ mats egalement sous fomie de bitonnet sotide (sfidc). de dispersion, de vemis, de lotion, de 
shampooing, apres-shampooing. gel. de mousses et ^ventueltement 6tre conditionne en 
aerosol et se presenter sous fomw de mousse, de gei ou de spray, teAes que laques pour 
cheveux. 

15 

La composition cosm^tique de finvention peut £tre utilise comme composition protectrice 
et traitante. composition anti-solaire ou convnc produK de maquillage de P^pidenne humain. 
des cheveux, des ongles, des dls contra les rayons uttraviolets,. 

20 A titre indicatif, pour les formulations confomrtes a Tinvention qui prtsentent un support de 
type emulsion, on notera que. la phase grasse de telles Emulsions peut 6tre constitu^ pour 
ressentiel ou m^me en totality que de r6sine poiyamide solubHis^e dans un ou plusieurs 
esters d'hydroxy-acides eVou d'alpha-hydroxyaddes, dans laquetle se trouve sohjbltis^s au 
moins un ou plusieurs actifs liposolubles, pigments, Gorans min^raux el/ou filtres lipophiles. 

25 et autres adjuvants cosm6tiques lipophiles dassiques. 

Dans certaines applications de maqufllage. ou la brillanoe est un crit&re marketing 
preponderant telles que les compositions pour les paupi^res, pour les dls. pour les ongles 
et plus partlojlierement pour les l^vres sous fomie de bnllant a l^vres, de baume k Idvres ou 
30 de bfiton de rouge k I6vres. Tassodation de r^sines polyan^des avec certaines huiles 
aromatiques, et de manieres non exhaustive, les cmolRents de type trlmelCtates, phtalates, 
benzoates. phenyltrimethicones, diphenyi-dimethicones, saJicyiates, dnnamates sont 
particulierement recommandes et favorables dans ie cadre de I'mvention (exemples 6 d 8). 

35 Un autre objet de la presente invention reside dans futilisation de la resine polyamide 
solubilisee dans un ester d'hydroxy-acide et/ou d'alpha-hydroxyadde. et prindpalement de 
I'adde malique, pour la realisation de sticks transparents pour les l^vres (exemple 8). 

Des exemples concrets, mais nuUement limttatifs. illustrant Hnvention. vont maintenant dtre 
lonnes. 
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EXEMPLES 

Dfverses formulations de ge( ou d'emulsions avec iesdites bases gel sent priparees suivant 
les compositions 1 8 8. 

5 Exemple 1 /Gels franapapftnta^ 

Base gel N'1 30,00 % 

Co-epaississant (Esters d'adde nulique et/ou d'hydroxy-st^arique) 30.00 % 

SolubiBsant (Aloool de Guertet ou ester d'AHAQ 20,00 % 

10 Phase grasse (Huile) 20.00 % 

^ A partir de la base gel d^crite precedemnrient, on a un recours a un c&-epaisslssant de type 
huile de ncin ou mieux sous forme hydrogenee. k un ester d'aode 12-hydroxyst6anque, et 
mieux encore A un ester d'actde rruilique. 

IS Egalennent un sdubilisant polaire de type ester d'AHA ou un atcod gras doit «tre mis en 
oeuvre, et prdferentiellement liquide d chalne ramrfi^. 

Ces ditsolubilisants Intervlennent pour assun»r, en presence de phases grasses apolaires, 
la oistaHinit^ du reseau polynD^re, et done ia transparence des preparations. 
Par dissolution de la base gel dans fhuiie, et en presence du co-4paississant et du 
20 solubilisant k chaud vers 80 *C, et sous simple agitation, on obtient apres honriog^n^isation 
des ingredients, une gelification de la phase grasse lors du refroidissemenl 
Le choix de I'huie sera dict^ par les proprietis cosmetiques recherchees (toucher sec/ 
soyeux, aspect briHant etc.). et les exen^les d'huiles et de compositions donnas c»- 
dessous sont donnto h titre iUustratif et sans caractere limitatif. 



25 



Huile 


Solubility 


Aspect du gel 




Potybutene 




opalescent 




i-luile min^rale 




opalescent 




Huile v^g^tale 




transluade 




Huile de ricin 




transparent 




Triglyceride a chaine moyenne 
C6C10 0U huile MCT 


+ 


opalescent 




Perhydrosqualene vegetal 




transparent 
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Isostearate de glycerol 90 Ve 


1 


transparent 




Isohexadecane 


f 1 


transparent 




Isononanoare tf isononyte 




transparent 




Trimellilate de tridecyle 




transparent 




Neopentanoate d'isostearyle 




transparent 




Sebacate de diisopropyle 




transparent 




Benioate de C12C15 




transpareni 




Benzoate de benzyle 




transparem 




Lactate de lauryle 




transparent 




Octyldodecanol 




transparent 




Hydroxystearate 
d'octytdodec^le 




transparent a opaque 




Aicool oMique 




transparent 




Cydomethicone 




transparent 




Dimethiconot 




translucide 




Dimethioone 


reticulation 


Insoluble 




Phenyltrimethicone 




transparent 




M6thoxycinnamate d'octyie 




transparent 




Teipenes d'orange 


+ 


transparent 





Dans d« nombrBUX produits eosmetiques. et pour des raisons d« stabiM*. il est fmqoenl 
d-epaissif les phasas flrasaes. mais aussi dans le cas de nouvelles applications, telle que la 
pnjtection anti-solaire. r*paississement et la gelification de la phase flissse assure una 
5 auflmentatien de I'Apaisseur du film Tipidique 4 rapplication. mais iflalement durant 
rexposition: cetle propri*t6 entraine ainsi des indices de protection plus 41ev*s. et ce pour 
les m«mes concentrations en filtres. II est alors possible d'envisager une diminution de la 
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conantttion en filtres *imi<,ues pour obteir one mime efficaeit* en terme de protection 

anti-solaire . 

gicumple 2 (Qe» antHSolaire tran ^anint & resistant a i'cau) SPF = 15 



Base gel N*4 

Methoxydnnamate d'octyle 

Salicylate d'octyle 

Benzophenone*3 
10 Benzoate de benryte 

Malate de dioctyle 
^ Cydopentasiioxane 

Isononanoate d'isononyle 

Acetate de tocopMrol 
15 Decyitetradecanol 

Pifpm pte 2b feel antWsQlaire trap *pflr«nt photostabie) 

Base gel N*4 

20 MalatededW:i2/C13 

Salicylate de benzyte 

Salicylate d'octyle 

Dioctyl butamido triazine 

Butyl methoxydibenzoylmethane 
25 Octocrylene 

Naphtalate de dioctyle 

Cydopentasiioxane 

Dinnethicone & dimethiconol 

Tocopherol 
30 Octyldodecanol 

PvAm pte 7 (flei ecfan total) 

Base gel N*2 

35 Dioxide de titane dispersion ^ 40 % 
dans le palmrtate d'octyle 
Malate de dioctyle 



10.00% 
7.50% 
5.00% 
3.00% 
2,00% 
28.00 % 
10.00 % 
8.00% 
1.00% 
|.s.p 100 % 



10,00 % 
20,00 % 
2,00% 
5.00% 
1.00% 
3.00 % 
2.50 % 
5.00% 
10.00% 
1.00% 
0.50% 
q.s.p 100% 



15.00 % 

30,00% 
30,00 % 
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Potybutene 4,00 % 

Cydopentasiloxane 1 5,00 % 

Tocophirol 1,00% 

Hexyldecanol q.s.p 100 % 

Exemple 3 (q9\ solaire apaisant aux huHes veqetalcs) 



Base get N'l 30,00 % 

Calophylium tacamahaca 1.50 % 

10 Thaotroma Goooa 15,00% 

Baeis guineensis 5.00 % 

Cydopentasiloxane 1 0,00 % 

Acetate de tocopherol 0.50 % 

Malate de diC12-C13 q.s.p 100 % 



15 



Exempte 3 bis (eel transiudde aux hulles v^etaies) 



Base gel N'1 30,00 % 

Huile de toumesol ol^ique 12,00 % 

20 Squalane v^etal 18,00 % 

Huile de carthame 5^00 % 

Neopentanoate d'isostearyle 10,00 % 

Cydopentasiloxane 5,00 % 

Tocopherol 0,50 % 

25 Malate de dioctyle q.s.p 100 % 



Exemple 4 (Get au rfetinoL ester d* BHA et vitamine 



Base get N*2 


10.00% 


Lactate de lauryle 


5.00% 


Salicylate disodecyle 


3,00% 


Retinol & gtycine soja 


2.00 % 


Linoleate d'ethyle 


5.00% 


Cydohexasitoxane 


5.00% 


Tocopherol 


1.00% 


Malate de dioctyle 


20,00% 


Octyldodecanol 


q.s.p 100 % 
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Le retinol est introduit sous atmosphere inerte d temperature < 35 'C. 
Pyemoia 5 tfond de tePnt de tvDe"PFn: 

5 Cetyi dimethlcone copolyol 

& Isostearate de polyglyceryM & Laurate d'hcxyle 

B-S(tosteroi 

Base Gel N*2 

Cydohexasiloxane 
1 0 Cydomethicone & polysilicone- 1 1 

Phenoxyethanol & parabens 
* Tartrate de diC12-C1 3 

Hydroxystearate d'octyte 

Titanium dioxide 
15 Iron oxides 

Pofyn>cthyl methacrylate 

Sodium chloride 

Eau 

Parfum 

20 

Dans certaines applications telles que les produits de maquillage. ou la brilianc© est un 
chtere mari^eting preponderant certaines huiles aromatiques. et de manieres non 
exhaustive, tels que les trim*n*rtates. phtalates. benzoates, phenyltrim*thicones, 
diph^nyWimethicones, salcyletes. dnnamates sont particuy^rement necommand^es et 
25 favorables dans le cadre de Hnvention (exemples 6 k 8). 

EXEMPLE 6 ffouoe A levres) 

Base gel N*1 
30 Hydroxystearate d'octyle 
Ore d'abeille 

Diisostearate de digtyc^rol 
C10-C30 cholestAfDlAanosterol esters 
Trim^llitate de tridecyle 
35 Octyldodecanol 
Exemple HPA-1 
Pigments 



5,00 % 
0.50% 
3.00% 
5.00% 
1,00% 
1.00% 
3,00% 
5.00% 
5,00% 
0,45 % 
1,10% 
0 .60 % 
qsp.100% 



10,00% 
15.00% 
3.00% 
5,00% 
7,00 % 
5,00 % 
30.00% 
15.00 % 
10.00 % 
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20 

EXEMPLE 7 (Brillant a levfes) 



10,00% 
5,00% 



Base gel 

Polybutene 

Trimdllitate de trioctyle 25,00 % 

Phenyftrimethicone 20,00 % 
DC Red 2B Aluminium 

Decyltetradecanol q-S.p100% 



A EXEMPLE 8 (Stick k l^reg transpar gnt antHSolaire) 

Example EPA-2 20.00% 

1 5 Methoxydnnamate d'octyle 7 .50 % 

Cydomethicone ^^'^^ 

Phenyttrimethicone ^ 

Huiledcridn 15,00% 

1-3 Butylene glycol ^-^"^ 
20 Parfum 

Malatededioctyle q.s.p100% 



25 



30 



35 
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REVENDICATJONS 



1 Comp(»ition cosmetique ou dermatologiq«e, -i rexdusion dM compositioM J« stcte 
deodorants et antiperspirants. contenant una phase 9™"* ipaississant da phase 
grasse. caracterisie par l« fait que ledit *paississant est una rtsine polyamide 
solubilisee dans un solvent de type ester d-hydroxy-acide. particulierament dans un ester 
d'acide 12-hydroxystearique et / oo d'adde malique. 

2. Composition selon la revendicalion 1 . caractArisie en ce que Tester d'hydroxy-adde 
est un ester d'alpha-hydroxyadde (AHA), et plus particuiierBment le maiate de dioctyte. 
ou le maiate de diC12-C13. 

3 Composition selon I'une des revendications 1 ou 2. caract6ris4e par le fait que ledrt 
ipaississant est une r*sine polyamide d'addes gras polym6ris*s et/ou de diaodes 
caiboxyiques. 

4 composition selon la revendieation 3. earaderisee par le fait que les addes gm 
polym«fis«s. de type dimeres d'addes gras polyinsaturis sont purifies. distillAs. et 
hydrogtnis. 

5. composition selon la revendieation 3. caracterisee par le faK que le diadde caftoxylique 
comporte de 2 4 21 atomes de caft)one. et de prifirence de 6 4 12. 

6 composition selon rune des revendications 1 4 5. caract*.l8*e par le fait que ledit 
epaississant est une rtsine polyamide de diamine et/ou de polyamine. et mieux de 
diamine qui compofte de 2 4 36 atomes de caitone. 

7 Composition selon la revendieation 2. carad^risee par le fait que Pester d'hydroxy-adde 
et/ou d-alpha-hydr^xyadde est compos* d'un alcool gras 4 *aine Gn4aire ou ramifiee 
qui comport* de 2 a 30 atomes de cart)one. et de pr*f6fence de 2 4 16. 

8. Composition selon I'une des revendications 1 4 7. earael4ris«* par le f4it que la r6sin« 
polyamide est pr*sente en une concentration allant de 0,5 4 50 % en poids par rapport 
au poids total de la composition, et de preference de 1 4 20 %. 
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9. Composition selon run<f des rm^ndicatlons 2 a ^, cflraQ^ns^ par 1e fait que iedit 
solvant ester d'hydroxy-acide et/ou d'aipha-hydroxyadde est present seul ou en 

5 melange, et represente jusqu'a 99 % de la phase grasse. 

10. Composition selon ia revendication 9. caraderisee par le fait que Iedit solvant ester 
d'hydroxy-acide et/ou d'atpha-hydroxyadde utilise seul ou en melange, est assode 6 un 
co-solvant polaire de type adde gras ou alcool gras et/ou de type alcool potyhydhque . 

10 

11 . Composition selon la revendication 10, caracterisee par le fait que ie co-solvant polaire 

^ de type acide gres ou alcool gras se pr6sente sous fbnme lineaire ou remifi^, de 
preference sous fomne liquide, contient de 8 a 36 atomes de caitoone. mieux de 8 d 24. 
est et present h raison de 0,5 k 40 % en potds par rapport d Tensemble de la 

IS composition et de preference de 1 ^ 30 %. 

12. Composition selon la revendication 10, caracterisee par le fait que le co-solvant de type 
alcool polyhydrique contient de 2 A 12 atomes de cart>one avec 2^8 groupenrients 
hydroxyles, est et present h raison de 0.5 ^ 40 % en poids par rapport a Tensemble de la 

20 composition et de preference de 1 d 20 %. 

13. Utilisation de la composition dans rune queiconque des revendications precedentes 
pour stabiliser la phase grasse d*emulsions de type huile-dans-eau, eau*dans-huile, 
d'emulsions multiples ou de dispersions vesiculaires non ioniques. 

25 

14. Composition selon Tune des revendications 1 k 12. caracterisee par le fait qu'il s'agit de 
compositions protectrioes et treitantes. de compositions de maquillage ou de 
compositions anti-solaires ; des ongles. des dls. des cheveux, de Tepiderme humain. et 
qu'eiles se pnssentent sous forme de shampooings. de lotions, de gels, de mousses. 

30 d'emulsions, de dispersions, de vemis. de batonnets solides. ou de laques pour 
cheveux. 

15. Composition selon I'une des revendications 1 a 12, caracterisee par le fait qu'ii s'agit de 
preparations brillantes ; pour tes paupieres, pour les dis, pour les ongles et plus 

35 particulierement pour les levres sous forme de brillant e levres, de baume a levres ou de 
bdton de rouge a levres. 



2816506 



23 

16. Compositions s«lon fune queiconque des revendications 1 a 12. caract^hstes par (e fart 
qu'elles comprennent en outre, au nioins un agent adjuvant choisi parmi les corps gras. 
ies solvants ^*aniques, les epaississants iontques ou non ioniques, les adoudssants, 
les'antioxydants. te3 opatifiants. les stabilisants, ies ennottiems. les silicones, les a- 

5 hydroxyaddes, les agents anti-mousse, les agents hydratants, les vitamines, les 
parfums, les consen^ateurs, les tensloactifs. ies charges, les s^questrants. les 
polymeres, les propulseurs, les agents alcalinisants ou aodifiants, les colorants. 

17. Composition selon Tune des revendications 1 a 12. caract^ris^e par le fait qu'ii s'agit de 
10 preparations pour sticks transparents protecteurs des l^vres, ou de preparations pour 

rouges a levres transparents. 



